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_НАИлУЧШЙИ СПОСОБЪ 
ПЛАВИТЬ И ВЫКОВЫВАТЬ 


ЖЕЛЬЗО, 


прдложЖЕННЫЙ 
г. Б. Ф. Гержанномб, 


Техноломи ПрофессоромЬ, Санктпетербургской Импера= 
торской Академи НаукЬ КорреспондентомЬ, Авсшрай- 
скаго и Сшеермаркскаго Пашр1ошическаго › Берлин- 
скаго испытателей природы, Санкшпешебург- 
скаго Економическаго общесшвф и словесной 
Академи вЪ Керн Членом. 


8$ СЯИНКТПЕТЕРБУРГВ, 


при Имперашорской Академи НаукЬ, 
1784 года, 


Наилучший слособф выллавлять и вы-. 
хобвывать же.лБзо: 


$ =. . 


ДА нь столько роду челов$ческому полезно, и упо- 

шреблене онаго сшоль нужно и всесбщее, чшо не 
возможно довольно прилагашь старанйя для его выплавле- 
-и1я и для совершенсшва вЬ обрабошывани. 

— ИБшЬ ремесла ‚‘нБиф звашя , которое бы не имБло. 
вЪ нем нужды. Но благость Зиждишелева ‘распросшер- 
‘ла повсюду зарбждене сего мешалла, и нфшЬ ни единыя 
земли, вЬ конорой бы не было желЪзныхЬ рудЬ. ВЬ од- 
-ной ‘находишся ‘оныхЬ гораздо больше, нежели. вЬ другой, 
и из сей досшавляешся чужестраннымЬ великое коли- 
чество кованаго желФза. ВЪ шаковомЬ сосшоянши сушь. 
Росяя, Швешя и Н5жецкая зетля. 

Норвейя, Мнгйя, Франшя, Итажя, Иславя ‚и Вко- 
торыя друмя вЪ иныхЪ часшяхЬ свЪша лежашия зем- 
ли‘, на пр. СБверная Я.мерика и Китайское государство 
имБюшЬ шакже много желфзныхЬ рудЬ; но не вБ столь 
‘великом количесшв$ ; чпюбы могли он сосшавииь на- 
рочишую в$швь шорговли. Однако СЪверную Америку долж- 
но изЬ сего изключишь, ибо ‚ВЪ оной столько же, можешф 
бышь, находишся жел5зныхЬ рудЬ, сколько оныхЬ есть 
вВЪ Швеи или Росби. 

ИзЬ всЪхЬ земель, безр сомнфитя, Росс?я есть ша, которая 
имфешЪ преимущественньйшее количество желФзныхр рудЬ 
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& - рокеры 


и не можно не пришипи вЪ удивлен!е видя СЪ какою ско- 
роспйю со времень ПЕТРрА ВЕЛИКАГО, а особливо вЪ цар- 
сшвоване ЕКАТЕРИНЫ ВТОрЫыЯ жел$зные заводы вЪ семЬ 
государсешвЪ умножились. 

1674 году было во всей росци , исключая небольшия 
деревенскя сыродушные горны, шолько шри желФ$зныя пла- 
вильни , на кошорыхЬ едва до 200.ооо чугуна выплавля- 
ли. (1). 

1766 году выковано было на казенныхЬ и часшныхЬ. 3з- 
водахЬ вЬ. Сибир$ 2,371350 пудовЬ ‘и 20 фуншовЬ всякаго 
разбора жел$за, а нын$ можно полагашь онаго произведе- 
н1я почши вВЪ двое, пю есть 40 4,000,000 пуловЬ кованаго 
желза, коего исшинная цфна простираешся до 2,500,000 
‚рублей. 1781 году отпущено ош одной Санктиешер- 
-бургской присшани 3,560,116, а вЬ каждый предшедшия 
тодЬ болБ авухЬ. милюновЬ пудовр. е : 

Ежели помыслить при. шомЬ, коль великое число лю- 
- цей ‘при жел зныхр заводахЪ находяшьЬ себЪ пропишане, шо 
-легко разсудипи, можно, сколь должны бышь они для госу- 
дарсшва важны, и чшо правишельсшво ве можеш доволь- 
но прилагашь старавйя аля содержашя оныхЬ вЬ порадк$. 
Они были бы гораздо еще полезнфе, если бы шшилися 
-вЪ большее привесши совершенство способф обрабошы- 
вашь  желБзо. Жалуюшся вездБ, чшо Росс!Иское жел5зо 
не сшолько хорошо какЪ 11ведское, и что иностранные 


купцы покупающЬ онаго шоль великое количесшво по 
- шому 
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Кильбургерь о РосайскомЬ шоргБ вЪ БишинговомЬ собрани. 
Томь Ш. стр. 245. 
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шому единственно, чшо оно дешевлЪ. ВЬ прочем ду- 
маюшЪ о немЪ, чшо Агличане Россйскаго желЪза не могушЪ 
перед5лывашь вЬ сталь; и се ‚мн5ше основано на превос- 
ходнфёшей чисшошб Шведскаго . желБза предЬ . Росси- 
ски.иЪ. (2.) , 
_ Но веб желЬзные руды дали бы послЪ ковки доброе 
желфзо ‚ если бы знали истинный способЪ обработывать 
оное, и еслиб всЪ потребносши шому соошвфтешвовали. 
И шакЬ изЪ сего явсшвуешЪ, чшо разсмошр$н!е сего спо- 
соба было бы государсшву весьма полезно. 


Правда, мы довольно имфемЬ сочинений, вЪ коихЬ раз- 
суждаемо было о желЪз5; но признашься должно, чшо вБ 
нихЬ много находишся прошивор5й и столько рфшенй 
несогланыхЬ ‚ чшо весьма шрудно’ избрать из нихЬ наи- 
‚лучшее. ’Н$кошорые сочинишели, неоспоримо, немалыя 
вЬ семЪ оказали услуги, а особливо ‘г. П/веденборгъ, Вал- 
лерй, ПолгемЪ, РинианнЪ, РеожюрЪ, КуртивронЪ , Бу- 
лию, ЯрсЪ, Гергарлъ и пр.; но я осмБ5ливаюсь ушверждашь, 
что они предмфшЪ свой не довели до совершенсшва ‚, и 
оставили додЪлывать другим много еще опышовЬ до 
сего касающихся. 

Опышы ‚ кошорые я имфлЬ случай аБлать во время 
моего пребывав1я на жел$зныхЬ заводахЬ, и наблюдения, 
чиненныя мною’ вЬ пушешесшв!и моемЪ, подающЪ мнЪ на- 
_дежду ‚, чшо. я не не вБ состояния начершашь правила 
наилучшаго способа выплавляшь и выковывашь жел$зо. 

а 3 Но 


(2.) Исшорическя записки. вБ °7. - 9 Часш: 1782 года, сшр. 1908. 


\ 


Но прежде сего описан!я должно разсмошр$ть главнЪи< 
вНя“качесшва жел$за и руды онаго. 


$ 2. 


ЖелЪзо есть мешаллЪ несовершенный, снаружи цвБту 
изЪ сфра черновашаго ‚ а вЬ нушри св5шлосфраго и из- 
сиза блесшящаго. ВЪрояшно составленЪ онр изЬ собствен-, 
ной ему земли и горючаго вещества, и есть самый швер- 
дый и упруМИ мешаллЬ, когда бываешЬ без примБса. 
Н$шЬ ни одного мешалла сшоль шруднаго вЬ плавкБ, и 
жел5зо не прежде разтопишь можно, как по весьма дол- 
гомЬ его каленш. По бБлоиЪ золотв (Плашина) желБзо 
перьвое занимаешЬ мЪсшо между неудобоплавимыми ме- 
шаллами. ГлавнЪйшее свойсшво, по которому оное по- 
знашь можно, есшь шо ‚ чшо оно пришягиваешся. магни- 
томЬ , который самЪ не иное чшо есть ‚ какЪ желЪзная 
руда. Сродная желЪзу шяжесшь содержишся, кЪ волВ шакЬ 
какЬ 7800: 1000. ЖелБзо › когда. оне чисшо ‚ бываешЪ. 
весьма шягуче, шакЬ чшо проволока ,. имБющая т дюйма 
вр поперешникф, можеш сдержашь тяжесть в 450..фун- 
товЬ; и слБдовашельно по золош$ оно есть самой шягучей 
мешаллЪ. Всякля жидкосши на него дЪйсшвуюшщЬ и пре- 
шворяюшЬр его вЬ ржавчину: Когда онЬ доведенЬ будешЪ. 
40 шого, что никакой вЬ немр не останешся примфси и 
излишияя извлечешся горючесшь, шогда называется сталью. 
Ся просверливаешЬ всБ проче металлы ‚ извлекаешЬ 
искры изр самыхЬ шверлыхЬ шЪлЬ, принимаешь весьма 
блестящей лоскЪ ‚, и не столько подвержена перемфнамЪ 
ошЬ воздуха, Е желфз0. 

Же- 


`Желзныя руды различесшвуюшЪ видомЬ, цвЪшомЪ и 
сосшавишельными часшицами. Онф содержать вЪ себЪ ча- 
сшо руды ‘другихЬ металловр, как ‘напр: сёру, мышьякъ, 
цинкЪ,сурму, никкель (МеКе),; золото и пр: но мы разсматри- 
_ваемЬ оную главами ‘рудослововЬ, упошребляющихЬ 
шолько пу жел5зную руду, которая по изобимю своихЬ 
желЬзныхЬ часшицЬ вЬ ее упошреблена бишь за- 
служиваешЬ. 


$. з. 


_-т) Жел5зныя. руды ллавлейя достойныя суть: 
а} Са-мородное же.15з0. 
егтии. паниит. УУаПеги. . 
Фебедепе8 ел. Филе. 
| Рудословы весьма долгое время различныя имБли мн$- 
ня о сущесшвован!и са.иороднаго желбза; но спорЬ нынЗ 
совершенно р$фшился, когда Г. Палласъь нашелЬ вЬ Сиби- 
р$ кусокЬ желБза вБ 1600 фуншовЬ, имфющей всБ свой- 
сшва.самороднаго жел$за, и когда Г. Руелль, Маргграфъ, 
БрандЪ, ГергардЪ и друме собрали различные куски са- 
мороднаго желфза, чшо неоспоримо. ув5ряешЬ о его суще- 
стивовани (3. Но какЪ донын$ находяшЪ его вЪ весьма 
малом количесшв$ , шо изыскавя средствЬ. кЪ приведе- 
нтю онаго вЬ совершенство были бы совсфмЬ безполезны. 
Ь.) Олра: 
Осйга` |277 я Паа, а, Уа1. 
Фдет, Фицет, или, Ж5Отетз, Фейи. 
Охра есшь жел$зисшая земля, или лучше сказашь же- 


лЪФзо самою природою разложенное. Она бываешЬ шемная, 
жел- 


(3.) Шрешерь. Исшорйя о самородномр желЬзБ во ЦИ часши на 
стран. 101 - 199 его сочиневй. 
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желтая и красная. Составляюцщия оную частицы, кром$ 
жел$зныхЬ, сосшояшЬ изЪ глины, и плотносшвь ихЬ. пе> 
рем$няешся начиная-ошф мягк1я земли до швердаго: кам» 
ня. Охра при’ выплавкЬ обыкновенно ‘изо сша пудовь 
даешф ошЬ 10 до зоши пудов чугуну. 
с.) Болотная желфзная руда. 
-._  Лшега реки? Гифадио а. Ма. о са 
ВЗитфртотяй ипо тобететзе оой Бнбнет `забиттенбаи5, > Р 
Фиат, 

Бываешф темно-краснаго, иногда густаго , иногда 60- 
лФе разведеннаго цвфша; швердосийю преждеупомянушую 
охряную руду превосходишф; но изб шфхЬ же часшинь 
сосшавляешся. Находятр ее слоями и гн5здами внутри 
земли или на днЪ болошр и озерЬ. Чугуну содержиш р 
она ошЬ 30 до 40 во сш. 

4) Песчаная желфзная руда. 
Миа тт Е ое Уабаеротте ое 
ЭНеповио Эсриеиетз, реииидеть, ' ЕИрибтомиерет, ты 
Поцеп. Фтей, 

Песчаная ‘руда разные имфешЬ виды: иногда поди 
она на песокЬ ‚ иногла’на бобки, иногда на малую монез 
шу, иногда’ изЪ различныхЬ зеренЪ‘ составляешся, а ино+ 
гла вб вид кристалловр” нопалаешся. Веф см руды не 
долженсшвовали бы по цв$шу своему и сложеню сосшав- 
ляшь особой родь: но онЪ гораздо. преждеупомянутыхЬ 
шверже, и по сему шруднфе оныя плавишь. Перьвые че- 
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шыре рода находятся обыкновенно в песк$ или вр бо- 
лошахЬ; но хрусшали осьмигранные (жёлФзная осьмигран- 


о 2 
ная руда магнишомЬ пришягиваемая Дел иля) находятея 
| или 


или раздВльны , или в мыльномЬ камнз сосшавляющемь 
оныхЬ машку. Он содержашЬ часшо жел$за ош 20 до 
зо во стЪ. ре | 

е.) Желёзная черноватая руда, или обыкновенная же.лбз- 


ная руда. 
ДИтега реги? атеШасеа. Вттисй. 


Ееттит соттине Сеграга. 

Фететет дебет, бтяниет обер изиеет Поет 

тепэпет, Фтеь 

Руда мя, можеш бышь, изЪ всБхЬ жел$зныхЬ руд 
есть самая обыкновенная. ‘Твердосшь ея нарочитая ‚, а 
сосшавЬ ее глинянЪ. Она есшь родЬ самой швердой охры, 
и желБза содержит ош то до 50 во сш. — 


}) Синяя желёзная руда, или жел5знякБ. 
ЛИттега роту втааиДта. УМаЦ. | 


эвипокт Иенепеть Фиша, 


- ^ БВываешЬ обыкновенно самая шяжелая, и почти всегда 
самая богашая руда изЪ всБхЬ желзныхЬ рудЪ. Она со- 
держишЬ металлу ошЪ 50 до 80 во сш. ЦвфшЬ оныя 
сизый , похожи вфсколько на ивфшр некованнаго жел$за. 
Глинисшая жел$зная земля, и великое количесшво крово- 
вика сЬ небольшою примфсью мышьяка и `СЬ обильными 
горючими частицами составляющЬ руду сю. (4.) 

6 | >.) 
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{4.) Когда я говорю: горючи.иь велцествоьшЪ лревралценъ „иеталлъ- въ ру- 
ду, шо разумБю я, чшо руды сего рода не совершенно еще ли- 
шены сродныя имЪ горючести. 


< 


ко. 


#) КровавикЪ. | 
Ееггит фаепи ие; тет, Дапиз, иете[геиз. УГа|. 


ЖоНует веет, беиииет, {Фоиизет, еЦепифенех циф ФуЦНиЕ 
бет Зиибет, ФязюзР. Фтеш, 


ИвфшомЬ бываешр красенЬ , желшЬ , шеменЬ , черенЪ, 
или походит на вылощенную сшаль, ш: е: имфешЬ цвфшЬ 
блесшяшаго жел5за. ВЬ разсуждени образа кровавики бы- 
ваюшЪф различны и имфюшЬ вид или шарообразной, или 
полушара, или пирамиды, или конуса, или крисшалловЪ › 
каковые бываюшЬ вЪ рудахЬ на осшровЪ Е.ль6Б. Когда ихЬ 
разобъень, пю вЪ нушри видны или лучи, или слоики; 
исшолченые же перемёняющтся вЪ красной, желшой и сБ- 
рой порошокЬ. Руда (я наполнена довольнымЬ количе- 
сшвомЪ горючаго вещесшва, и бываент всегда богаша, ибо 


желфза содержимЬ ош бо до 80 во сш. 


р.) Магнит5. 
Ееглий таятеу. УТаН. 


УТяаие+. Фит. 

МагнишЬ есть желЪзная руда, коея сосшавЬ или пло- 
тень, или состоишЬ из маленьких зерен, и испешре- 
на блесшящими шочками. ЦвфшЬ оныя или изЬ кра- 
сна, или изЬ сиза черной. Она им5ешЪ свойсшво при- 
пягивашь жел$зо; наполнена весьма многим количеством 
горючаго вещесшва; но весьма шрудно плавишся. Содер- 
жишр ош 10 до 50 часшей жел$за во сшЪ. 


7.) Жельзная руда 65лая, или жел5зная слатовая руда. 
ЛШИтега Тег? аа. УХа|. 


ету ет, Иепфрат, лое вез Цепетз, Уаз, Фта Ш, 
Вид им5ешЬ она вЪшвистшой, или попадается вЪ обра- 
3Ъ кристалей, или бываешр похожа на ромбоической спашЪ. 


ВЬ 


ЗЪ составЪ оныя входишЬ жел$зо ‚ магнезя и великое 
количесшво извесшковой земли. СодержишЬ всегда почши 
ошЬ ТО до 50 во ст мешалла. 
е:) Желзныя руды не стоющзя ллавки. 
а) Наждакб. 
Кеггит Дия. УМа|. 
Оаиитве, Фиш, , 

Руда ся есшь наикрфичайшая изЪ всБхр желБзныхЬ 
рудЬ, слБдсшвенно и самая неудобнЪйшая кЬ плавкБ. ВЬ 
составЬ оныя входишр мало жел$зисшыхЪ, но много квар- 
цовыхЬ часшицр. 

$) Жельзной лоскЪ, и черная „магнезя. 

Магтеза тргта. УУаИ. | 

ОоНтот, Зуиет Фи. 

Си двЪ руды обыкновенно почитаюшся за жел$зныя , 
однакожЬ желЪзисшыхЬ часшицЬ вЪ нихЪ весьма не много. 
Магнез1я по мя5н!ю г. Бергманна сосшавляешЬ особливый 
и ошЪ желБза совс5мЬ ошм$нный мешаллЬ. (5). 

с) Чешуйчетая желбзная руда. 

ЛИ:тега регт? тисасеа. УМаН. 

Эцеиоитех Эцетоут, Футе 

СостоишЪ из многихЪ чешуекЪ или блесшящихЬ ли- 
сшочковЬ; мало содержишЬ в себЪ желБза, и кЬ плавкБ 
неспособна. 

[) Желбзной колчеданъ. 

Рутиез риГсиз УУай. 

УТИре!, ЭЦеинев, бт, 

6 2 | ВЬ 


{5) БергманиЪ вЪ сочинешяхЪ физико-хиническихЪ. 
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ВЪ сей много находится мьышьяку И СВры ‚, желФза же 
токмо малая часть. . 

Не одн5 Си желБзныя/ руды содержашЪ вЪ себЪ ме- 
шаллЬ сей, но онБ вообще шакЪ разсБянЬ во всей природЪ, 
чшо почши нБшЬ ни одной земли, ни единаго камня, гаЪ 
бы онаго вЪ большемЬ или меньшемЬ количесшвЪ не на- 
ходилось $ но все с1е не касаешся ло упражняющихся вЪ 
выплавк5 рудЬ. Они обращаюшЪ внимане свое шокмо на 
шЪ , кои богашымЬ своимб содержащем имя нелфзной 
руды заслуживающь. 

ОписавЪ шЪла дающйя желФзо и сосшавляющия предмё ть 
сего сочиненмя, можемЬ мы шеперь присшупишь кЪ описа- 
ню способа какимЬ плавишь и выковывашь желфз0; одна- 
ко за нужное почишаемЬ прежде предложить наши догадки 
о происхождени желБ5зныхЬ рудЬ и о произведени изЪ 
оной чрезЬ плавку желза; ибо поняпие о сосшавЪф онаго 
имфетф не малое вмяве вр способы выковывашь его, 


$. 4. 

Прежде нежели увЪрены сшали о сущесшвовани само. 
роднаго  желБза, болышая часшь рудослововЬ ‘`мнили , что 
желзо есшь произведен1е глинистой земли, кЪ кошорой 
присовокупляешся извфсшное количеспво горючаго веше- 
сшва, кислолты, сфры и мышьяку. ИзЬ перьвыхЬ сего мн5- 
н1я держался г. БеерЪ, который `ушверждалЬ сле положе- 
не послЪ славнаго опьипа, досшавившаго ему посредствомЬ 
смфшеня глины СЪ льнянымЬ масломЪ нарочишое количе- 
сшво желЬзныхЬ крупинокь. Но когда жел$зо сшоль обиль- 


но разсфяно_ по всему. ископаемыхь парству ›. в.а ни 
= т 
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ни одной земли, ни единаго камня, которые бы не содер- 
жали вЬ себ часшицЪ онаго; и когда мы нын$ знаемЬ , 
что ВСЪ глиновашыя земли больше или меньше онаго вЬ 


себЪ заключаюшЬ: шо изЪЬ сего явсшвуешЬ, что произве- 
дене желБза г. Беера есшь шолько извлечеше. И слБдо- 


вашельно не можно сказать чшобЪ жел$зо дФлалось чрезЬ 
плавлеше, или чшобф оно могло произойши ош смфше- 
ня различныхЬ шфлЬ, но дБлать жел$зо есшь извлекать 
оное изЬ руды его. | 
Но для чего мало находишся самороднаго жел$за, или 
ошкуда происходишф ‚ чшо мы вс жел5зныя руды на- 
ходимЬ вьвидЪ болБе именфе земляномЬ, несшоль удоб- 

но ошв5тошвовашь можно. 
_ Н5кошорые, а особливо древне химики ушверждали , 
что вс$ мешаллы приходяшЪ вЪ совершенсшво ош вре- 
мени или ошЬ*нужныхЬ дополнен ; слфдсшвенно ржа- 
выя часшицы вр разных земляхЬ находянияся превраща- 
юшся равнымЬ образомЪ вЪ желФзо ; и шакЪЬ саморолное 
жел5зо будешь шо ‚ кошорое произвела или обдЪлала 
природа, а выплавленное шо, кошорое искуссшвомЬ обрабо- 
шано и усовершено; но чшо до меня касается, шо я при- 
знаюсь, чшо не согласенЬ сЪ симЬ мн5вшемЬ ‚, но осмЗли- 
ваюсь бол$е ушверядашь, чшо нфкогда всЪ мешаллы, слБд- 
ственно и желфзо было вЬ есшественномЬ своемЬ вид 
(ит дбокасие ФО) шо есть само по себЪ ковко и мягко, 
какр кусокЬ самороднаго желфза найденнаго г. ПалласомЬ 
(6); но частицы кислошЪ проницаюция земный шарЬ ‘рас- 
| | 63 ° пусшили 


ирисов ии —`—`—-—-`—-[-[^ 
(6) Кажешся чпю г. ГергардаЪ и друйе почитаюние самородное 
желбзо г. Палласа произведенемЬ есшественнаго или художе- 


#4. ——— 


пустили шоль изобильно природою по всеи вселенной раз- 
сФянное желБзо ‚ исключая шо ‚ которое какимЬ нибудь 
случаемь было обложено кварновою корою, кошорая не 
сшоль удобно расшворяешся как вышеобЬявленное желБ- 
зо, или кусокЪ г. руелмя присланный изЪ Сенегалы. 

Положенте се имБешЬ довольно в$рояшносши, когда воз- 
мемЪ вБ разсужденше, что мешаллы весьма удобно вЬ ки- 
слош$ распускаюняся, какЬ шо жел$зо, свинецЪ, и оло- 
во, не р$фдко находяшся вЬ разрушенти. 

По сему мн$фню желфзныя руды ни за чшо иное дол- 
жны бышь почитаемы какЬ за мешаллическую, бол5е или 
менфе распущенную , извесшь , кошорая во время ли- 
пия › посредсшвомЬ горючаго вещества вЬ угляхЬ находя- 
щагося , превращается вЪ мешаллЬ, как извесши про- 
чихЬ мешалловЬ. ИзЬ сего видно чшо г. Юсши (7) и 


мноШе друше держалися ложнаго положеня ушверждая, 
| чито 


сшвеннаго огня забыли, что всБ желбЬзныя руды превращаюш- 
ся при первой ихр плавкБ вр весьма швердый мешаллЪ, но ку- 
сокЬ найденной г. НалласомЬ сосшавлялЬ ковкое и гибкое же- 
лБзо, чшо доказываешЪ, чшо оно есшь самородное желБзо: но 
еще лучще удостовБриться можно увидЪвЪ самый оный кусок. 
Смош : лри.м$ч, г. Гергарда на Ярсово лутешестве на 
стр. 186. и лри.ифч. г. Юсти 0 доменныхЪ лечахь в 
‘зофлищБ худож. и рукодбл. част. Ш. стр. 189. 

(7) Г. Юсти товоришфФ между прочимЪ , чшо ни единая желБзная 
руда не можеш бышь пришягаема магнишомЬ прежде обжига» 
н1я › но осмигранные хрустали и мноме друме вЬ Швеи и 
Норвеги находянияся руды (пушеш. стр. т3) показываю 
прошивное тому; и ежели бы всБ желБзныя руды ‚ какЬ онЬ 
думаеш ‚ подземному отню были подвержены, шо бы ко- 
нечно самородное жел$зо не могло бы быть ковко; ибо извфеш- 
но, какЪ я вышеупомявулЬ, чтшовсякой чутунЪ швердЪ. Юсти 
ч. [. ВЪ прочемЪ сфе справедливо, чшо чФмЪф менфе руда содер- 
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чито вЪ сей машк$ не находилося жел5за, но чшо оно произ- 
ведено во время плавки, (9). 

Я узфренЬ. многими опьшшами, чио не возможно полу- 
чишь желБза изЪ вещесшва, вЬ коемЬ его прежде не было; 
плавка жел5зныхЬ рудЬ ни чшо иное есшь, какЬ приве= 
ден!е желФзной извести вЬ желБзо. равное же случаешся 
и при плавкЪ извесшей , золоша, серебра и другихЬ ме- 
шалловЪ распушщенныхЬ вЪ кислош$ и сплавленнныхЬ при 
помощи горючаго вещества. (10). 

По семь шоль нужномЬ ошсшуплен!и вачнемЬ описы- 
зашь способь как выплавлящь и выковывать желЪзо. 

ВСБ желБзныя руды должны прежде плавки бышь пр1- 
угошовлены; шо есшь надобно ослабишь их сосшавЪ, про- 
мывашь, обжигашь и см5шивашь. 


$. 5- 

Составь руды ослабить можно (на Нм. рофен) или 
посредсшвомф природы, или помонию искусшва. Перьвое 
дЪлаешся , когда высшавишь оную на н$сколько времени 
на воздух : чшо наипаче вужно для спашовыхЬ рудЪ. 


($ з. 1), 
жишр зЪ себЪ горючаго вещества, тФыф она мевБе пришягае- 
ма магнизпомЪ. 

(©) Г. Арлуино, вЬ прочемЬ знаменитый рудослозЪ, товоритЪ, чо 
жел$зо ‚ или лучше сказать, жехбзныя руды горючимЪ веще- 
сшвомЬ вЪ <1е свойсшво премворяюшся; но мыБн!е <1е не мож- 
но согласишть <Ъ превращенемь рудЪ вЬ металлы: чшо дЪлает- 
ся шакже помошйю горючаго зещестяаь Собр. 2. Чрдуина 
стр. 225, 231, 232. 

(то) Ежели г. РеомюрЬ получилЪ чрезЪ жалене костянато пепла 
мягкой чугунЪ; то <1е есть дЪйсшве горючаго вещества косшей, 
учинившаго твердое желБзо ковкимЪ. Описан1е способа, какимь 
образом смятчать чутунЪ. собр. г. Чрдуина стр. 217. 


гб Кизи: 


(63. 1), кои сшоль неспособны кЪ плавкВ, чшо безЬ ска- 
заннаго средства почши вр дБло не годяшся. ВозлухЬ 
афисшвуя надЬ ними мало по малу ихЬ распускает и 
производит ржавчину большей или меншей плошносши ; 
кошорая гораздо способнфе, нежели сырыя руды, кЬ плав- 
кЪ. (11). 

Можно высшавляшть на воздухЪ всякаго роду желФзныя 
руды; но ме наиболфе нужно для спашовыхЬ рудЪ. Толь- 
ко однБ охряныя можно плавишь безЬ шаковыхЬ пртуго- 
влен!й. (12). | 
| Время, употребляемое на вывф5пренте, различно, смотря 
по швердосши рудЬ ‚, которая или большая или меньшая 
бываешр. Почши вс спатовыя руды бЪлаго цвфша дфлаюш- 
ся, по прошесшви двухЬ’или одного года, шемноватыми 
или красными: и с1е есть самое выгоднфишее время для 
плавки: иногда случаешся чшо они принимающЪ сей цв5шЬ 
еше вЬ нфдрахЬ земли, и шогда шаковое пруугошовлене 
шокмо вр н5сколько мФсяцовЬ совершается. Вторый 
способ ослабляшь сосшавь руды производишся помонию 
искусшва. 

РазбиваюшЪ их молошами, кои приводяшся в движе- 


нте водою и силою рукБ. Но перьвый образЪ предпочи- 
| шаешся 


(тт) Сле наблюден!е доказано многими опытами ‚ что всБ жеёлБз- 
мныя руды неспособныя кр плавкБ дБлаюшся кЬ оной удобны- 
ми, по превращени ихЬ вЪ ржавчину; по сему весьма нужно на 
нфсколько времени всБ руды высшавлять на воздухЪ. 

(12) МнБвте ибкотораго неизвбсшнаго, вЪ прочем имБющаго свой 
заслуги ‚, сочинишеля есть ложно, который ушверждалЬ что 
не надобно рудЪ выставлять на воздухЪ. Смотр. ры 
новыя собраня ч. Т. стр. т2. 
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тается другому, хошя оный гораздо употшребительн$е, ‘по 
шому что И Ме реа ‘издержекъЪ. 


И бваоовланй в части должны нь посл. обжигая ве- 
личиною СЪ МЬлкой орЪхЬ ; но если онЪ будушЬ. еще 
м5лче, шо скатываются между угольемЬ вр нечь, и уту- 
шаюшф почти весь огонь; ежелижЬ крупн$е , шо не спо- 
собны кЪ плавкБ. бывающЬ. (13). , 


_ВЬ иныхЪ м5сшахЬ разбиваюнй> руды прежде ыЪ обжи- 
гания но с1е гораздо удобн$е. можешь дфлашься послЪ 
онаго, раздробивЬ сперва болыше куски на малые. 
оба Вы а к: 

`НБкошорыя жехЬзных руды должно шакже ан 
> (по. НБмец. чайбен ), а особливо иловашыя ($ 3. г) с. 9, 
кошорыя иногда бываюшЬ смфшаны сЬ’ великимЬ коли- 
чесшвомЬ глины. и песку, чшо великое неудобсшво при- 
чиняетЪ вЬ плавкБ. руды «и надобно промывашь для 
очищен!я о ихЬ ошЪ земли .не шолько ` безполезной, но и 
вредной. _Ибо вЬ оныя входишр не малая ар -оов и 
огню прошивящейся земли часть. | 

ПромывающЬ руду положа ее М деревянное корышо › 
имфющее двадцать футовЬ широть, да два фуша глубины, 
и пропуская чрезЬ оное воду. | 

бр неож чае >. 


(13) ВЬ Ланнемор$, что вЪ Швенти ‚ разбиваюшЪ руды на самыя 
`малыя части величиною вЬ горошину; но &е излишный сосша- 
вляешЬ шрудЬ. Шреб. но: соб, Ч. Г. 


1$, И 


Обжиган!е (на НЪмец. к делваныев м: весьма 
нужно; ибо он часшо бываюш р см5шаны СЪ препятству- 
ющими плавкБ шфлами, какЬ шо сфрою, сурьмою, мышья- 
комр и проч: кошорыя должно выгоняшь парами: но глав-. 
нЪйшее обжиган1я намЪрене состоишЬ в шомЬ › чшобЪ. 
‘доставляшь рудБ’ большую - рыхлосшь , и слБаовашельно 
удобносшь кЪ плавкФ. (14). . | 

руды „ кои обжигашь должно по причин находящейся. 
вр нихЬ сБры и мышьяку ‚ сушь синяя руда» нфкоторые, 
кровозики ($. 3. т. Е, Е.) и колча дань ($. 3. 2; 9.), проче. же роды 
обжигашь должно смошря ‚по ихЬ шверлостши. . ‚Одна токмо 
охра мало имфешЬ вЪ ономЬ нужды, по шому что она’ обык- 
новенно и безЬ шакого пруготозления. удобно плавится. 

Есшь два ‘способа обжигашь желзныя. руды : ‚ первый. 
производишся . вЬ обжигальныхЬ печахь (на. НЬмец.. 
_ бен ег), авшорый над самыми домаамиы, В, ко- 
ихЬ плавяшЬ руды. _. =. 3 | 

Обжигальныя печи должны ть длины 40, шири- 
ны 36, а высошы ош 8 до зо. фушовЬ. _ ‚Сш5ны изЬ 
кирпича или бушоваго камня сложенных, должны имфшь на 
каждой сшорон$ дв или шри, по 6 фило, вЬ попереш- 

никЪ 


2 а 


(14) НЪЬкоторыя почишающЪ обжитан!е рудЪ`за ненужное, какЪ 2. 
ГрафЪ де СолисЪ о желБзныхЪ злводахф вЪ’БарушБ. (Шреб. 
но. собр. ч. \. сшф. т). А друмМе напрошивЪф шого оное весьма 
похваляюшЪ, какь то НБкшо безЪимянный (Шреб. н. соб. ч. 1. 
стр. 13), а ОБобхиВО г. Валлерй. ВЪ росфи, Швеши, НБмец- 
кой землВ, Франши, Италм почши всф желбзныя руды вЪоб- 
жигальныхЬ печахЬ обжигаюшЪ, и 


никЪ имБющИя скважины › а на переди нарочито большее 
ошверспие, чрезЬ котороебЪ можно было класть дрова и 
‚ руду. ` Надобно знашь, чшо шаковыя печи должны на су- 
хомЬ мфсшЪосшояшь ‚ чшобЪ огонь. имфлЛЬ большее дЪй- | 
слиме | 
_  Нечи, круглый видЬ. имБюция, предпочитаюшщся чешве- 
роугольнымЬ; ибо ‹с1и. дЪлаюшЬ обжиганте‘ гораздо ровняе, 
нежели послания. И вр маковомЬ случа могушф онБ 
имфть. 32 фута вЪЬ поперешник$. | и 

‹  Широк1я печи гораздо выгодн$е узкихЬ; ибо огонь и 
вЪшерЬ шамЬ.сЪ. ‘большею аЪйсшвуешЬ силою. (15.) 

На обжигане `рудЪ употреблять должно НЫ дрова, 
а уголья не годяшся. н 
_ На надолбЪ, ‘шо есшь на подВ печи; кладутся ‘обыкно- 
венно мЬлье уголья и хворосшЬ. 

Количество лровЪ, употребляемое на обжигане рудЪ, 
бываешр различно ‘смошря по ихЬ сосшаву. Руды соеди- 
ненныя сЪ сБрою и ‘сЪ мышьякомЬ, и ш$, коих швер- 
досшь велика, больше дровЬ требую, что плавщикамЬ 
чрезЪ опышы извфсшно.. Напр: одною саженью арозЪ ($46) 
`можно обжечь руды ошф бо до 65 пудЬ. (16.) 

_ На подЪ печномЬ раскладывают плахи и руды сло- 
ями, ш:`е: ‘слой на слой (гагат Гарег Пгават) › начиная сЬ 
, 84:2 | плахЬу 


(15) ВЬ ДаннеморЪ, гдБ выковываютр наилучшее Шведское жел$зо, 
‚ обжигальныя печи имбюшЪ 40 фушовЬ Е: 36 ширины ,. 
да 6 футовЬ вышины. Шреб. но. собр. ч. Т. стр. 53. 
(16) ВЪ Швеши на обжигане ошЪф 24<0 до 2660 ластовЪ или 
10500 пудЬ выходить дровЪ отф 250 до 3со большихЪ возовЬ. 
а вЪ Шреб. но. собр. ч. У сшр. 337. 
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плахЪ; каждый слой ‘должен бъышпь вЬ один или в два 
фуша шолщиною ; при. шомЬ боле прехь или и чешырехь 
слоевЪ не кладется. ь 
| Неспобсобныя кр плавкЪ руды ОВ СЪ другими 
‚ шакЬ, что однБ способствуюшЬ кЪ плавк$ другихЬ, чрезь 
чшо получаешся равномфрная выплавка. (17). На пр: мфша- 
_юшЬ одну долю охры ©Б двумя часшями ситей руды, или _ 
половину охры <сЪ ровною долею обыкновелной  желбзисй 
руды ($ 3. 1. Бе Ъ.е.). Ежели находишся великое изобиле 
вр колчаданахЬ ($ 32. 4.), шо можно мёшать одну оныхЪ 
долю `сЬ няшью долями охры и обыкновенной жел$зной 
руды; однако гораздо выгоднфе ихЬ совсемЬ ве „ране 
ляшьБ. рос + 
Продолжение времени , иотеВЕвНОЬ на ‘обжиганте рудЬ › 

бываешЬ весьма различно смошря по ихБ плошности и 
количесшву рудЬ"вЪ печь положенныхЬ $ обыкновенно же 
продолжается. от одного дня до недБли. Ежели обжи- 
ган1е происходить надлежащимЬ образомЬ ‚ шо вс ру- 
ды ‘должны. ‘равномФрно бышъь обозжены: надобно смо- 
зшрфиь, чшобЪ вЪшерь, дЪйсшвуя. надЬ огнемЪ, не про- 


извелЪ пламени. Для воспреняшетвованя оному дол- 
кг. Жно 


67) Г. ГертардЪ' товоришЬ , чшо малая и большая. трудность вЪ 
плавкБ желБзныхЬ рудЬ зависит только ошЪ камней‘ и зем- 
ли, СЪ коими онБ еще вЬ нЪдрахЬ земли находяшся "смБшены; 
и что шаже руда, будучи выняша изЪ разныхЪ мБетЪ, бывает 
иногда меньше, а иногда больше к. плавкБ способна ; но я 
‚угБренф, что всБ чисшыя руды подвержены’ одинакой плавк$, 
изЪ какой бы страны онБ ни были. раЗличйе сте Происходий® 
только ошф см5си природою или искусствоиь замков Гер- 
тардЬ на. сшр. 605. 650. а 


жно прикрышь слои мфлкими угольями , и самыми -дроб- 
ными рудами; можно шакже употребить ррбзенон нач хвою 
для удобн5йшаго удержантя огня. 

— Когда руда примет на себя сизой веБатВ. и можно бу- 
дешф ‘ее почти разминашь ‘руками, шо <1е есшь знакомЪ 
совершеннаго ея выжжен!я: послф сего вынимают _ и раз- 
биваюшЪ ее молотами на мфльке куски. 


* 
* 


| Е к должно сырыя руды класшь 
на верхЬ домны. (ИИ 9х ФбЕ уббеи) (1:8). Но сему спо- 
собу можно слБловашь шолько вЬ разсужденми шЪхЬ рудр, 
- КОИ. удобно плавяшся , какЬ напр: охра и нЪкотшорой род 
болотныхъ (Заиее) и чернсватыхъ рудь (по НЬмец. 
детей будиие СНефоше. ВЬ семЪ случаЪ надобно разби- 
вашь руды на куски пошребной величины. На конецЪ дол-. 
жно примфчать , чшо руды. посл обжиган!я надлежит 
на нЪсколько дней осшавляшь вБ печи для привлечен 
на оныя влажносши воздуха. Лучшая для обжигая пора 
бываешЬ зимою ; ибо погда огонь большее имфёшЬ дЪи- 
сшые. Слатовыя › сизыя руды и крововики шребующЪ боль-. 
шаго обжигантя нежели вс проч!я.. 


кевкакаы: Пфое еьи-ф В 
_ Прежде, нежели начнешь плавить руды, должно ихЪ 
смфшивашь какЪ между собою, шакЪ и ‹Ъ сушесшвами плав- 


`кЪ споспфшествующими. См5шеше между собою ‘развыхЬ 


в. а в3. на ‚ ь рудЬ 

у—_ 0 
(18) Обжигаше се производится также вЪ ШмалкаляенВ, см. Кан- 
криназ вЪ ЕйзенериЪ г. ФерберЪ о Венгерскилъ заводахъ 

‚ стр. 189. ВЪ. нфкоторыхь иБсшахь Швеи» в ЯрсьБ 


туш. стр. 17. 


а? —= 


рудЬ бохБе употребительно (на НБмец. Збииа пабе 
#5) и израдно; но не всегда бывает достаточно ;_ ибо. 
для сего потребно шочное свЪдене состава рудЬ и, ихь 
плавкосши ,. копюрая: иногда ‚больше, иногда меньше бы- 
ваешЬ. 0. | о ИЕ 

Наук и синюю руду. о ‘всякаго.. рода. рововики и 
магнить (6 3. 1.)-4: Ев. В.) ‘весьма ‚трудно расплавииь, 
(по Н$мец. Я 1) осповийв ‚ ежели ихЬ не см$- 
шаешь ср ‘другими рудами. Одн5 шокмо опьипы насЬ на- 


- 
> 


учаюшЬ содержаню ‚вЪ’ смЪси между собою’ рудЪ; однако’ 
же должно примфчашь, чшо  ко’вс5мЬ симЬ : сказаннымЬ 
рудамЬ можно примфшивать третью долю или половину | 
охры ‚ ‘болотной: чернаватой или обыкновенной желёзной руль. 

Для удобнфйшей плавки во всЪ Си руды посл обжи- 
ганя „надобно прибавлять ‘извесшковыхЬ камней (то). 
Количесшво оныхЬ бываешЪ различно ош -6 до 25 пудЬ 
(20) на `сшо руды. Не хуло и си употреблять обоз. 
женыя. 

Аля руль не столь удобныхь. кр плавкБ, должно оных. 


уе большее количество; вы охру мож- 
но 


(то) Г. “Юсти думалЪ что и самые ‘известковые камни превра-. 
щаются посредсшвомф огия вЪ желфзо; но мн5ше с1е весьма 
ложно. Известь ничего болБе не прбизводишЪ , какЪ токмо 
АфлаешЬ плавку чище , споспЪшествуетЪ превращению ментал- 
лической Извесши вЪ металлЬ и РОО Е Ай Хи- 
ми. соч. чм. П. 

(2<). СверхЪ ‘изв5сшныхЪф камней у потребляюшся на шакой же ко- 

° нець опока, пепел ош костей, дерева и мыльныя вещества; 
напр: вЬ ЗенедикБ берушЬ .43 на1сОо опоки и пепла; Шреб, н. 
собр. ч. 1. ‘стр, 17. РЗ г. В: 


ый — 
№ ; г р : о 2 


но плавишвь СЪ прихоненень ошЬ 8 40 то частей на сшо 
извесшковаго камня (2т). ® К 
> Желёзныя руды ‘снатовыя › или известковыя › ($. 3, 1, р 
‘должно мфшашь или СЪ охрою, или СЪ глинисшыми ка 
меньями, которые упошребляюшся вЪ шЪхЬ шокмо м5- 
стшахр, в5 коихЬ нфшЬ другихЬ рудЬ,. какЪ вЪ ЕйсенЪерц5 
вЪ Сшеермарк$ на сшо фуншовр спашовой руды берется, 
ошф 8 до то фунтовЪ гливисшаго камня или глины, или 

отЬ 25 ДО `5О фуншовЬ охры. 
‚ Кварць и кремнистые ‘камни (по НЪм. виа, ии) 
‘иногда’ шакже весьма ‘способствующЬ к доброй выплав- 
кЪ. Прежде упошребленя должно ‘оные шакже обжигашть. 
Камня сего довольно. ош двухЬ` 40 пяши фуншовЪ на 
сто фунтовЬ руды. КварцЪ можно мЬшашь ‘не безЬ поль- 
зы ‘со’ всфми желфзными рудами , а особливо’ <Ь рудами. 
синеваты пи, со ых розни прововика и с ру дали слатовы= 
| В: \ ли 


(21) Г. Юспия инь что извести.не должно быть бо- 
^Ъе, какЪ ошЬб до12 часшей насто; но количество с1е прем$- 
няешся, смошря`по обстоятельствам; до’иБлой чешверти. ВЪ 
Барналб вЪ Твеити кладутьЬ. четвертую долю иззесшковаго 
камня. ///реберЪ собр: ч.1. сш. 144 в. Барут5 то насшо, Шре` 

_берЪ. м. \. вЪ.Солинген5 тд на сито, И/реб. нов. зал. Т. И. вЬ 
КенигсбронБ 14. на с. И/реб. нов. зал. ч. ПЕ на Юрьюзен- 

‚ скихъ заводахЪ вь СибирБ отЪ. 14: до 15 на с. Палласова 
пушешесшивя. Ч. П. на ЗлатоустинскихЪ и Кишты.и- 
скилЪ: заводалхъЪ 16 на сшо. на Нижнетагильско.йЪ заводВ. 
ошф.б до 7 на сшо. на ПетролавловскомЪ и КаменскомЪ 
заводалъЪ ошЬ 6 до 16 на сито. ПалласЬ ч. П. вЬ Клеинбоде- 
нЕ, что вЪ Тирол5, 33 на сшо. Ярсова лутешеств. стр. тт9 
(во сте великое количество превосходитЬ пр авлоподоб1е) вЪ 
ста вЪ раки ев сто. ЯрсЪ стр. 132, 


“ 


$4 | ыы : 
ми. ($ 3. 1. © 8. В. 1.), ия СЪ онымЪ. производихЪ пав: ° 
хенуе, которое было гораздо свЗшляе и чище; т. 
ВЬ прошчемЬ надобно. м5шашь богашыя руды у ру- 
хами малаго содержаня; ежели оныя различных родовЬ 
и видов, и даюшр ошЪ зо до 50 на сшо чугуну. (22) 
СказавЪ какимЪ образомь пригошовляшь жел5зную руду 
кр плавкБ, начну шеперь говорить о выплавливани, оной при- 
ведши. напередЬ разсуждеще о печахЬ ‚ кои. употребляющ- 
ся для плавленйя рудЬ. Вообще находяшся шри рода печей, 
вр кошорыхЬ 3: 6) плавишь жел$зо. Перьвая называешся 
Доменною печью или долною. Вторая нфсколько шой помен$е; 
и называешся сыродушнымЪ горном Ъ, по Н5мецки 958 или 
Ней; а шрешей’ родЬ печи есшь. родЪ горна сЪ лункою 
Яиррацеиег- ообобеи. Домна есть безЪ сомнЪн1я наилучшая” 
`°печь; сыролущныя уполреблиоцов еще вр Швеция и вЪ. Нё- 
лецкой землб; а о ©Ь лункою выщелр давно уже вез- 
| | 6 А 
(22) ЖелБзныя руды 6вЪ Барут5 при выплавкВ дают отЬ 40 до 
бо на сто. Сол.иСЪ вЪ улоиянуто.мЪ сочинени; вЪ Со- 
лингин$ ошЪ 30 40 40 на сто; вЬ Даннежор$ 50 на сто 


ШреберЪ. вЪ КинигсброннБ т5; наето ШерберЪ; вЪ.Лудвиг- 

сталф ‘зо на сшо. `ШреберЪ ч. Ш нов: камеральныхЪ <очине- 

ний. ВЪ Туррахф, чшо вЬ Стеермарк$ ошЪ 32 4033 на сшо. 

ГерианЪ о Бре: сшионской сшали 1781. На Верхнетуринско.мЪ 
завод$ в Перми 50 на сто. на КатавЪивановско.мЪ заводЪ 

вЪ УралБ ошЪ 55 до 56 на сшо. `ПалласЪ м. 1. ВЪ КиновскихЬ_ 
заводах ош 30 дб 45 на сшо. Геормева пушешествтя И. ВЪ 

ЕйзенЪерив, что вЪ Сшеермаркф, ош 30 до 33 на сто. Ардуи- 
нозы записки сшр. 204`вЬ КенигсгиттБ. вЪ Гари ошЬ 30 до 

40 на сто. Ярсов: пуш: сшр: 156. Норд.марк$В вЪ Швеи 30 

на сшо. ЯрсЪ сшр. 185 вЪ графств ` ‚ЛаурвигЪ зЪ Норвег?и 

от 40 40 50 на сшо. ЯрсЪ. стр. 276 вЪЬ Мосс5 в Норвейи 

ошЬ о до 36 на спо. ем сшр. 285. 
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аъ изЬ. упошреблен!я; кромБ. Росси, гаБ нфкошорые  дере- 
венск!е плавильщики ‘оной: упошребляютЪ „(23). 
- с эГлаввыхЪ ‚частей: доменной печи иуитается восемь: 1) 
внфинтя сшфны, 2) внушрення сшфны ‚. 3) кожухЬ› > 4.) 
стоки 5) внушренняя полость, 6) кушЪ, 7) фурма`и 
8) мЪхи._ а $ 
Вишня стбны по, м СОпий о) О 
ринит ‚ вышиною: вЪ 126: фушовЪ и боле. ОнБ 
утверждены на крБпкомЪ каменномЪ или кирпичномЬ осно- 
ван!и, толщина ихЬ не равная. Та стЪФна, сквозь кошорую 
выпускаютЪ, сплавленной чугунЪ (по Нм. ФНФКИО дол- 
жна быть вЪ -5 фушовЪ.  вЪ которую вложены: м5хи (по 
Н$ём. бабки) шакже вЪ 5 футовЪ; прошивуположен- 
ная. сей (по. Нм: ©%и8[) вЪ б фушовЬ, а чешвертая 
шолько в. 4 фуша,. о 

Внутренний я ствны?* ‚или внушреннй печи слой 285 
НБм: ЭбииЕ), коего толшина перемЗняешся ошЪ 1: до 3 
фушовъ, зак лючаюшщЪ то полое мфешо, которое собствен- 
но печью именуется. Для сего упошреблешя за наилуч- 
ние камни почитаются мыловашые (го Нм; $0, Фе: 
Йеш.) Но какЪ они р$дки ‚, шо упошребляюшщЪ во’многихЬ 
мЪстахь. сланцовые камни, перемфшивая. оные (СЪ великимЪ 
количесшвомЪ кошечьяго золоша или лресвяныхЬ камней. 
Сшфны Си должно д5лашь и сводить СЪ великою шочно- 
спию (24) | 

Ар коб: 4 + Ко- 

Воин са с паавозчееНениое абиуаюй Ча мимол Ча@мная _. 
(23) ВЪ ЕнисейскБ вЪ Сибирь ПалласЪ ч. Ш, ПОРЫ вЪ 

АДлур1и Георгева путешествия а 
(24) ВЪ нЪкоторыхЪ м5стахЪ, какЪ ито` вЪ ЕЙзенъ- "Эрщь чо `вЪ 

Стеер-маркь, употребляющь также сЪ усифхомь извф5сшные 
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КожухЬ находишся во внфинихЬ стнахЬ , и имбешЪ 
видЪ ур$фзанныя пирамиды: ›`ОнЪ’’долженЪ: бьипвь ‘вышиз 
ною ВЪ 28 фушовЪ пакЪ, чтобы” вишня ‹ сшфны Ти ко- 
жухЪ сосшавляль. ‘вЪ вышину 54‘ фуша. Стоки, (по НФи: 
УбозиЯ еси) служашЪ `кЪ. истеченю” влажносшей  выплавкЪ 
вредныхЪ. Они должны бышь подЪ горномЪ вЪ основанти; 
точно подЪ^лбломЪ ‘очага (пб 'ИБм Бей) и оимбщь вЬ 
эамешр® б дюймовЪ. ” ИхЪ можно" дфлашь до’ чешырехъЪ у 
а положене должно бышь накресшЪ шакь, ‘чтобы два 
верьхне были перпендикулярны кЪ другимЪ. двумЪ: Ба 

Полость или горнЪ (по. Н5м: ФфафЬ). лолжна имбщБ 
чешвероугольную фигуру, коея д1аметерЪ не веза$ одина= 
кой величины (25). но вЪ.низу очага (ИИ 2696) ВЪ 22 (26) 
вЪ срединЪ (ий ве) вЪ. 50, а при усшьБ ошЪ 2> до 24 


ты зы ны ип ‘еаеойе одет ‘адифето вые 
соша 


= 


Га >. ь\ Гир 
В + 


камни и ЗАИНУ, аля я Иредаинь стфнр. Между внутренними 
| и вн5шними сшфинами не надобно. оставляшь полое мБсто , 
и Ъ И/веци наполняюшЪ огарками и глиною; но обЪ 
сибны ‘должны бышь плошно соединены, чрезЪ что на 
‚. болБе прошивииться могут дБйсшвию огня, | РЯ 
(25) ВЬ Швеши имБюшЪ почти всБ доменныл печи внутри кру- 
`` тлойвидЬ. а очагЪ чешвероутольной. Домна имфющая кру= 
глую фигуру усиливаешЬ жар болфе; однако же ‘ихЬ та= 
кимЬ образом не должно сшроить; по шому чшо сле боль- 
шимЪ подвержено ИздержкамЬ , при шомф огарки присшаюшЬ 
вЪ скоромЪ времени кЬ сшБнамЬ, и составхяюн Я круглой 
„ видЬ. ИхЬ строят и круглыми и четвероугольными : на 
примЪфрЬ домны вЪ БарутБ чешвероугольны; вЬ Солингинв 
круглыя , ВБ. Торгелов5 круглыя, ШреберЪ; вЪ ЕйзенэривБ 
чешвёроутольный. Ярдуйновы залиски, стр: 202 и проч. 
(26) ВЬ Швеши очатЬ шириною вЬ т2 дюймов , а длиною вЫ 
`’’7 24; ЗВамлерй` 8%" Шребер: нм: 3 Т. И. стр. 395. Но маБ 
“кажется, чик четвероугольной горнЬ лучше. 
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свя, у Анны дот мо ое в ря п ефйнен) должна 
быть непремфнно вЪ; 24 ‚фута: (27). 

„Очаг. (по Нм. $0) есть. пространство между  поа 
ит Фформою › вЪ которой производится плавка, ПодЬ 
покрываешся квадрашнымЪ шакого же свойства камнемЪ, ка- 
кимЪ обложены, внушренн!я сшБны, и,кошорыя должны бьипь 
на ономЪ. основаны. Толшина пода -бываешЪ вЬ полпюра, а 
ширина вЪ шри фута квадрашныхЬ ‚ и кладешся наклонно. 
кЬ шой сторон, вЪ копорую должна. стекать руда. Фор= 
му (по Нм. 96 бомие 0061998 @9е и) дБлаюшЪ  изЬ 
красной мфди наподоб1е ошр$занаго конуса, Нижняя часть 
бывает ‘плоска,; а верхняя полукружемь, ошверспйе же 
ОШЬ- 15 40:20 дюймовЬ, ВЪсу вЪ ней обыкновенно ошЪ 
9 до 100 фунтшовЬ. Поелику она имфешЪ длины 18 фу- 
шов, шо должно ыиоевь, зоны м кое находяшся вну- 

аи ао венситух ат шри 


(27) Домны вЪ Швеши и Росс?и бываюшЬЪ обыкновенно гораз- 
до боле, нежели вЬ НЬмецкой землБ, и слБдовательно ихЬ 
полость’ простирается. вверьхЪ (ИМ ЗМЕИ) ошЪ 28 до 40 
футовЬ; но довольно бы было. высоты в 24. фуша, каковая 
высоша бываешЬ гораздо удобнфе. 

ВЬ сих домнахр , если наблюдаемо. будень содержанте , 
жарф бываешЪ гораздо больш!й, нежели вЪ другихЬ; онБ шре- 
буюшФ менЪе уголья, а металла выплавливаешся боле. 

‚ Домвы дВлаюшЬ вЬ Торгеловф, чшо вЪ По.мерани , вн- 
шиною ЕБ 30 ФушозЪ. Шреберовы залиски, вЪ Солин- 
ген5 ВЪ 24. фута ШреберЪ н. 3. Т. ПЦ. вЪ Трейбахв , 
вЪ 22 фута: почти в<Б домны в Росси вышиною бы- 
ваюшЬ ошЪ 14. 40 15 аршинЬ: Домны в Ейзенерцё, в 
Стеер.марк$, вЪ хб фушозЪ и 3 дюйма. Мрдуиновы за-‘ 
лиски сшр. 202. ВЪ ГоганЪ- -георгенстаа5, чшо вЬ Сак- 
сони ошЪ 2х до 22 ФушовЪ, Ярсь сшр. тзг. ВЪ вавуяе- 
бургВ вЪ 28 фушовЪ ‚ ЯрсЪ сшр. 164. | 
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шри формы, и кое называющЪ гороловиною оных, ‘ширины 
2:1, а’вышины 2 дюйма (28). форма сшавишся на’тг или. 
12 дюймовЪ выше плиты, или пода горна ` (по Ифм; ри 
Пет) и н5сколько ближе кЪ лФвой сшорон$, такЪ’чшобЪ 
находилась почши у самаго ценшра полосши и ‘наклонена 
была ошЪ 18 и 20 люймовЪ’кЪ поду горна, раза$ляя го- 
ризонтальное положен1е на 90’ гралусовЪ (29). 
- - Два м5ха должны бышь’ зафланы изЪ яловой кожи, 
хорошо выдФланной, длиною вВЪ. 12 футовЪ, шириною 'спе- 
реди` (по НЬм. ий Я6р[е) ошЪ г8 до 20 дюймовЪ, а 6Ъ задняго 
конца вЪ 30; вышина же сЬ сей стороны должна бышь ошЪ. 
дао ЗО аюЮймовь лол слава зоЗороркая ВЪЁм ноносая 
’ М$ховыя шрубки выливаюшЪ или изБ чугуна, или 
выковываюшЪ изЪ полоснаго желЪза, алиною ошЪ 4.0 до 48 
дюймовЪ, отверсиие у самаго мфха должно быть ошЪ ‘о до гоз 

а отверспйе, кое выходишЪ вЪ`горнЪ, вЪ ‘два’ дюйма. . 
М$5Бхи надобно усшанавливать шакЪ, чшобЪ вЪшоь 
дулЬ ифсколько накресшЪ (30). 
Ех | $ то. 
(28) Жерло формы, инбющее `полуокружную Фитуру, го- 
разде превосдодиЪе круглато, по тому чшо возлухЬ удобиБе 

вЪ ономЬ распросшраняется. | ре | 3 
(20) Положете перемфняешся смотря по качеству и смБшентю 
рудЪ. Накловность должна быть тбмЬ большая, чБмЪ. мень-. 
ше плавки руды. Форма должна также быть поставлена на 
> или 3 дюйма ближе кЪ лЬвой сшбнБ, ноелику вЬ семь 

`’мБсшв руды удобнБе разплавляюшся. ве: 
`ВЪ ЕйзенЪэрнБ вь ИТтеер.иаркв упошребляюшЪ` формы 
тлиняныя и ставятЪ паралельно; но сте употреблять можно 

покмо вЬ домнахЬ сего мБеша. 

(30) ВЪ вБкотерыхр мБсшахф при доменных печахЬ употре- 
° бляютщ четыре мфха; по чему и можно «Ъ меньшим} коли- 
честивомЪ уголья, и вЬ меньшее’ время выплавить большее 
количество желбза; какЬ вЪ ТрейсахЬ, таб есть домиа сЪ 
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6 хо. ; 

› Вош. наилучш!й способЪ строишь домны; шеперь мо. 
жемъ мы приступить кЪ описанйю способа плавить желъз- 
ныя руды. рожа но 

Во перьвыхЪ надобно ати печь СЪ недБлю дро- 
вами; по шомЬ наполнять всю ее угольями ‚ подЬ кои под- 
ложивЪ огонь, раздувать оный м5хами. | 

СЪ начала надобно класть нёсколько шокмо фунтовЪ 
хорошо обожженой руды, по пюмЬ умножать мало по ма- 
лу количество оныя и продолжать до шБхЬ порЬ, пока 
огарки (Фе) не будутЪ вышекашь цвЪиюмЬ черные, 
что въ формБ увидфшь можно. 

Когда расшопившаяся оуда простоитиЪ 12 ЧасовЪ, шо 
ошворивЪ находящееся вЪ сшфиБ отверстие (по: Нм. $$ 
9146), кошорое замазываешся накрфпко вязкою глиною, 
выпускаюмЪ овую_ ВЪ пещаныя борозды о Нм. (оби 
$19). 

° Огарки надобно выпускать чрезЪ три или четьре часа 
до шрешьяго дня, вЪ шрепий же спустить и самой металлЬ 
(по ИБм. бт0еиИф ябфефет); лослБ сего располатаюш ша. 
кимЪ образомЪ, чшо расплавившейся мешаллЪ можно бу- 

гу: | _ демь 


4. иБхами , два изЬ»воловей кожи; а два мзЬ дерева, нахо- 
дянцеся напрошиву перьвыхЬ. ПослБдше ва дюймЬ выше , 
но вс$ ченыре имбющЪ наклоненшя ошЪ б до 9 град. Такая 
домна вЬ 20 арш. ввишиною, есшь и па НевьаянскихЬ заводахЬ 
зЪ Сибир$. ВЪ сей домнБ выплавливающЪ вЪ сумки чугуна оо 
нудр или 280 иеншнеровЬ. Паллась ч. 1. ВЪ Ангми упопре- 
бляюшЪ цилиндры сЬ воздушными насосами (отетонтре{ет); 
®Ъ [Ивешйи пользуются водяными имБхами (Юдбегонеий), ио 
всегда почпый лучше употреблять мЬхи обыкнозенные. 


зо | | ой 


деть выпускашь вЪ сушки. ‘разЪ. по 1о или 15, ежели плав- 
ва надлежащимЪ происходишЬ образомЪ ‚ огарки должны 
бышь шемнозеленые СЪ пробфлью или лазурью. Если же 
они черны, шо се доказываешЪ ‚ чшо мешаллЪ. не ‘весьма 
еще очисшился ; еслижь они очень 65лы, шо се непрелож- 
нымЬ есть знакомЪ, что. металлЪ, весьма плошенЪ и швердЪ; 
шакЪ чшо оной ни кЬ чему пненинирафини нии 
дБланйя изЪ него. спали. 

Такой мешаллЪ называещся нравыйь зе Нм. обе 
(и); по шому чшо онЪ еще кЪ ковкЪ неспособенЬ; не’ ги= 
бокЪ и не чисшЪ. р Ззвы ПЗ 
_ Ежели выплавленой кет ори шо. вЪ офалоно, 
бываешЪ. плотенЪ и имфешЬ внутри маленьке воздушные 
шарики [еще идем сдех. ЭН] и шемносфраго_ивЪта. 
Если оно цвфша благо, шо Че есшь знаком, что онЪ весь 
ма. швердЬ. о | 4 вы 

‚ ЧугунБ выпускающь. 5 ре ее = нод ‘близв 
горна борозды, или формы, кошорыя дфлаюшся. изЪ песку, 
глины, пеплу,. или огайбкЪ (51086166). Но лучше-на дЪ- 
ланйе оныхЪ употшребляшь одинЪ песокЪ, перемфшенной «Ъ, 
отарками, по шому чшо глина, прилепляющаяся к. выпла- 
вленному мешаллу, препяшсшвуетЪ часто чисшой переплав- 
к для ковки, а особливо когда сплавленные руды были 
весьма глинисшы. 

_ВыпускЪ мешалла о Н Нм. 68, $10) бываетЪ а. 
личнаго вфсу; обыкновенно долженЪ онБ вфсить ОШЪ зоо 
до 400 фуншовЪ; но можно д$лашь и меньшимЪ количествомЪ 
шакЬ, чипе ошЪЬ 20 до зо выпусковЪ не болЪе 4оо фун- 
шовЬ сосшавяшф. Се бываешЪ вЪ шакомЬ. случаЪ, когда 

спу` 
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спускаюшЪ весь растопившейся вЪ_мешаллЪ. круглую. яму; 
Огарки, какЪ скоро н$5сколько простынушЪ, снимаюшЪ, по 
шомЬ плещушЬ на находящейся еще. вЬ жидкосши мешаллЬ 


воду, и снимаюшЪ кругами ‚ кошерые ‘аЪлаюшся ошЪ про- 


стыван1я металла. (31)... 

‚Для произведен!я мягкаго ‘и хорошаго желЪза; лучше 

ЗБлашь выпуски, вЪсомр ‚ошЪ. авухЪо до шрехь ценшнеровЬ; 

по шому чшо чугувЬ. чрёзЪ. охлажден!е водою `шеряешЪ 

много своей гибкости, полученной вЪ плавильной: печи. 
Потребное количество уголья “зависит” много ошЪ 

вещественносши руд, и ошЬ‘прибавлеи!я кЪ ‘онымЪ флу: 


совЪ Зи ивики.) 


Когда бывающЪ разные роды рудЪ, шо надобно м$- - 


шать ихЪ шакЪ, чшобЪ изо ста руды металлу выплавли- 
валось ошЬ 39. до_50 фувшовЬ, какЪ, уже: о семЪ выше. ска» 
зано;, и въ шакомЬ. случаЪ на’ выплавку 150: фунтовЪ, хо- 
рошо перемБшанной и ‚обозженной руды ›- пошребенЪ ` обы» 
кновенно уголья. одинЪ коробЪ-вЪ 14: квёдратшиньгхЪфучповБ, 
Самое качеспио уголья много. кЪ < шомуенособсшвуетЪ, 
Они должны бышь непрем6нно’ изЪ весьма ‘Сухова’ иереёва’; 
наилучиие. бывают Ъ изЪ деревь швердыхЪ; какЪ’ шо’ дуба, 
бука, и пр. (фазе Яе6 ри); таБ же шакихЪ ‘деревЪ’ и п7Б\ 
шамь надобно употреблять” сосновьге ‘уголья,. фены ИЛИ 

ы ‘опере 


(зг) ВЬ ‚Даннемор5 и вЪ ЕйзенЪЭриь в ив и Паварь 
марк$ лыюшь ФашКИ. ЗВсо® ошф 10 40 50 цент. и при- 
нуждены:‘бываюшЪ их ломашь для’ перёвозу. `ВЪ Барутз 
ош то до 12 ценш. СолингенБ ошЪ 8 до ло ценш. и пр 
но я способа сёго хвалишь не могу, по шому что шоль ве- 

‚ ликое количестио‘меёталла, вдру выпускаемаго, не можеш 

„совершенно очиститься. 
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перемфшеные сЪ другими; когда уголья крфики, по ‘можно 
класшь вЬ плавильную печь большее количество руды. Ч 

‘Знаки, по кошорымЬ судишь можно, хороша или я 
да выплавка, суть слВдующ!е.. к 

Когда увидяшЪ, чшо кЪ ошверсийю формы прил$пил- 
сл кусокЪ желБза краснаго `ивфшу, которой’ ‘называется 
носомЪ: (ее Эф, ‘шо надобно оный шошчасЪ отшибишь’., 
дабы. он ‘не препяшсшвовалф дфИсшвтю вфира. Ежёли`огар- 
ки черны и не удобно шекущЪ, шо (се есть знакомЬ, что 
надобно прибавишь вЪЬ печь угольевЬ, или наклонить 60- 
лБе шрубки м$5ховЪ ‚ или наконецЪ, чшо вфшрЪ ‘весьма 
слабЪ. ИЕН ы 

Если напрошивЪ шого шекутЪ огарки удобно и св5т- 
лы, или какЪ говорится шекушЪ ‘живо, и когда они до- 
вольно шемнозелены для желФза мягкаго, и 6бЪлы для сша- 
хи, шо огонь въ самой‘ пор$. Черное пламя, кошорое. 
показываешся ‘на верьху по срединЪ , ‘означаешЪ ‚, чшо 
кЪ сшБнамЪ прилфпилось много полусплавившейся руды’, 
(по -Н$м. Эфеиритеи) вЪ шакомЬ случаЪ надобно прибавить 
угольевЬ , безЪ чего домна наполнишся шошчасЪ симЪ  ве- 
зиесшвомЪ, и чрезЪ шо воспрепяшсшвуешЪ хорошей выплав- 
к. Когда больше нежели должно насыплюшЪ руды, шо 
бываюшщЪ огарки грязны, неудобЪ шекучи, а желЪзо дБлаеш- 
ся весьма кропкимЪ , исполнено бываешЪ ноздрей, и при 
ковкф много онаго шеряешся. 

_ Недовольное количество руды вЬ горнЪ познаешся, 
когда пламя на верьху весьма скоро пропадаетЪ , когда 
цвВЪЪ онаго весьма 65лЪ; когда вновь руда и уголья приба- 
вляемыя весьма скоро. осядаюпЪ, и когда_вынлавка охололЕЪ 


чернё- 
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чернфешфу ‘тогда должно прибавляшь руды позаБхЬ порь, 


пока огарки начнушЬ н$сколько: 6$лЪшь. 

Ежели сшЪфны около горловины побфлБюш о, или 
когда пламя: будешр показываться: 6Ълое,: чшо-случаешся; 
когда жар вЬ домнБ. весьма. силенЬ: ‘по ‚надобно. прибав- 
ляшь руды; но если пламя перемфняешЬ: свой ив5шЬ изЬ 
синяго_ на желтой, сосшавляя. остроконечную пирамиду, 
шо се есть знакомЬ, чшо руды прибавляюшЬ вЬ дол- 
жномЪ количесшвЪ:. когда недовольное количесшво руды, 
или весьма великое количесшво жара бываешЬ ‚ шо . рас- 
шопленной мешаллЬ кажешся о. лпемносф$рЬ , о швердЪ и 


такой , колюраго при. ковкЪ шрашиштся_ мало ;- ‘сте назы-. 


вается (по НБм. БИН Моби), когда виаяш, ‘что’ чрезЪ 
форму падающихЬ чорныхЬ; каплей такое же количество, 
какЬ и бЪлыхЬ, шо выплавка шакова, каковой ей быть 
должно; вслиие чорныхЬ большее количество, шо се 
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число Ь лень прошивнаго. 
_Когда огарки восходяшф до самой формы, шо надоб- 
но дашь имЬ сшечь. Иные спускаюшЪ одни отарки безЪ 


металла н$фсколько разЬ вЬ сушки, но лучшее средсшво . 


выпускашь всегда вмфсшЪ сЬ металломЬ, или н$сколь- 
ко прежде, а особливо, когда опредБляюшЬ ый 
для ковкаго желЪза. 

ИзЬ сего явсшвуешЬ, чшо качесшво чугуна зависии 
много ошр образа управлен!я доменной пефи (32) когда 


она весьма наполнена рудою при маломь вЪшрф и ко- 
д, личе- 

(32) Не льзя сказать, чо бы па или аругая руда хорошуй или 
худый давали чугунЪ; с1е зависишЪ совершенно ошЪ сшаранйя, 
‘по шому что наилучшая руда дасшЪ худое желфзо, ежели не 
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хичесшв$ ‘утольевь, шо’ весьма ясно; чшо мешалхЬ не 
имёлЬ времени очисшишься.  разнородныя` шла при 
ифшенныя скЪ мешаллу препяшствують: ему шечь сво- 
боадно; по. `‘чему’ и’ должно- будешф оный очиспиить: ыы 
ковав1е с великимЬ. ущербом металла. | о 
«›^ Когда вЬ. плавильной печи руды мало, то’ ар раз— 
рушаешБ зерна. мешаллическия,, и. слатак и фл к чивер- 
аымЬ и ломкимБ. (33) | ваз. 3 
Доменная печь соотеБ ственно: ве$мЪ- правяхамЬ по- 
строенная можешЬ выдерживашь огонь чрезЬ ифлой тодЪЬу а 
иногда_и доле безЬ всякой починки; вр ней можно ежёне- 
&ЪФльно  выплавлять чугуну до 400 центнеровЬ; (34) но 
вЪ семБ случаЪ печ должно бышь по крайней м5рф выс 
шиною: вЬ 24’ фушаи имфииь соразм5рную широшу. 


фе 


Прежде нежели начнушЪ переплавлять ‚вЪ, крицы и ко- 
вашь желфзо, должно разобрашь вс. сорты` чугуна выпу- 


.. _ щеннаго. 


‘будуть умбть. управляшь огнемЬ и истинное рудь ие 
‘не будешь дознано. 


(33) С1е есть главное обстоятельство , таб `жарь доводишь 

.. «колько ‘возможно; ° до: высочайшаго сшепени’ механическими 
средсшвами, по тому что чрезь шо можно умножишь при- 
сыпку руды ` не присовокупляя соошвфшсшвенно оной уго- 
лья, если шолько сооружеше печи `шому не’ воспрепять 
ствуетЪ, и. очищене дфлаешся надлежаигимЪ; образомЪ. ЖарЬ 
узеличиваешся по м5рБ мБхоёЬ, и скорости ихЬ движения , 
отдалетя формы ошЪ основавйя своего кЪ центру домны , 
большаго приближенйя мЬховыхЪ трубок `кЪ‘торловинф фор- 
мы, большаго наклоненйя оныя у меншаго лламетра ея горло- 
винки и на конец по мБрЪ нискаго ея положення. 

(54) ВЪ Торгел0вь еженёдфльно получающр чутуну 135 кора- 
бельн. фунтовЬ или -409 центнеров вЪ. /ЙребёрЪ. нов., собр- Ч. 1. 


нк $5 


шеннаго изЬ домны., Я ‘уже сказалЪ чшо чугунныя свинки 
бывают вЪсомБ ойф шрехЬ до чепырехЬ  ценшнеровЬ, $ 
пластинки же отр 29 ши до ‘зо ши фуншовЬ. Онф’или плю- 
шны, ивЪша шемносфраго, и мБлкозернисты; или 6Ълаго 


блестянаго ивЪфиша ‚ иногда очень луча и со многими 


воздушными пузырьками. | | 
Первой соршЪ даешЪ мягкое, Зо, а. Р-— твер- 

лое (35); но какЬ можно шо и другое (36). обратить вр до- 

брое желфзо и хорошую сшаль единсшвенно! посред- 

сшвомЪ ковки, шо ясно, чшо оная {предполагает | вели- 

кую точносшь и знане. | х 

> Для 
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стр. 156. вЪ Барут5Б 200 цен. зЪ СолингенБ отЬ ооо жо 
280 ценшн. вЪ ДаннежорЪ ошЪ 315 до 378 ценшн. зЪ Ёе- 
нигсбрунн5 305 центн. Шревберъ ; Зи Г. ТрейбахБ свыше 4со 
центн. Герианнова лутеш. Ч. 1. ‘стр. 136. на Невъянско.тЪ 
заводБ вЪ Сибир$ 1960 ценшн. Паллась Ч. 1. вЪ Тогангеор- 
21енлитать 106 ценши: вЬ ГеинрихсгринБ что вЪ Богемии 
тзоцении. Ярсово луттешеств?е стр. 1345 155: в$ Кенигсгит- 
тЪ чшо вЬ Гариф-2т ценшн. ЯрсЪ стр. 150: (но <1е извБ- 
спйе невфрояшно , да и самр Г. ЯрсеЬ ушверждаешЬ вЪ ниже- 
слБлующемЬ, чшо изЪЬ двухЪ печей чрезЪ го |мБсяцовЬ выпу- 
_оащено ‘было чугуну 18000 центи. ‘слБдовалиельно ‘всякая.‘лечь 
„адешь вЪ недБлю. болБе 2со ценши: ) в Содерфорсь в 
: Росла2Ъ ‘ошЬ 348, до. 3бо центн. ЯрсЪ стр: 2т2. 
6 5) Поелику плиты не имфюшф в себ сшолько горючести ‘и 
естественно ‘гораждо тверже ‚ чежели ‘куски чугуну самать 
‚большаго вБса; и нБкоторой безЪимянной писашель вЪ Собра- 
в? яхЪ сочинений Г. Ардуино ‚ утверждаешЬ ложное поло- 
жене говоря, что куски чугуна вЬ ЕйзенЪЭрц$,. что в Слтер- 
„иаркБ, даюшр мягкое токмо желЪзо , по ‘тому ‘по имЪ- 
ютЬ они широкую поверхность и малую толешоту. - Ярдуина 
собран. стр. 217. 
8 ВЪ прочёмЪ’ полагающЬ , ‚Зет. вЪ уве ‘мало содержишся 
изди, цинка, никеля; ‘но “1е весьма рЬдко’ бываешь: 


} 


°`Для`получен!я хорбшаго желБза (по НБм.  @финеей 
К), кошорое: есть главяымЬ ‘предмЪ5томЬ. сего сочинения , 
должно ‘разсмотрфшь слБдующее: 1) горнЬ кричной, 5) 
фурму, 3) мхи и 4) молоты. 


`  'ГорнЪ Кричной (по НБмецки ЯН, ниоевено. ) 
долженЬ имфть четыреугольную ‘фигуру, коего бока обло- 
жены чугунными плишами ,’ имфющими 28 дюймовЬ вЬ 
ширину и 20 дюимовЬ вЬ длину. (37) я 


ПодЬ горна ( по НЬмец. ое 35) надобно дБлашь - 
изЬ камня силБ огня сопрошивляющеагося ; ‘подь коимЬ 
дБлаюшся два канала (по НБмец. УбОЕИ) для спуску 
влажностей. Камень сей долженЬ наклонень бышь ош 
лвухЬ ‘до зхЬ дюймовр к стБн$ -прошивуположенной 
форм, и надобно ему дашь’ положете соединенное СЪ 
плишами шакр, чшо бы горн здфлалея длиною ошЬ 20 
20. 24. дюймоБЬ, а. | 


"На перелней плишЪ надобно бышь ошверспйю надЪ 
самою формою, ‘дабы сокр вЬ оную сшекашь‘мотр. 

Форма заФланная изЬ мБди бываешЬ ^ вЪсомЬ от 
20 40. 24 фуншовЬ; жерло оны, имБющее «фигуру полу- 
круж!я, в5 ширину должно быть вБ’ полтара дюйма и. 
вЬ один дюймЬ глубины ; положен!е ея бываешь. на 16 
дюймов выше. пода (по НБм, Зои; она должна 
- ИН им шь 


(37) ВЪ ДаннеморВ торнЪ иметь 30 дюймовЪ вЪ длину, 26 
вр ширину и то вЬ вышину ; положен!е фурмы ошЪ 8 ло 9 
дюймовЬ выше фокуса ШреберЪ: ВЪ ЕйзенЪЭриЪ вЬ Штеер.иар- 
КБ расковошной горнЬ вЬ 18 ллоймовЬ длины и ширины. ее ат 
берЪ о я заводахЪ стр. 354. 


— 
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имЪшь шакое наклонене ,( по’ НЬмец. ба Бабий), чшо бы 
жерло.оныя прямо придвинушо было кЪ соединеню пли- 
_шы СЪ подомЬ; но (я самая же форма должна опущена 
быть вЪ. САИ щокмо на 3 дюйма, (шо Н5мец. п нее. 
Бегусетавет:). Ха | | | 
МБли р ‘горн$ могушЬ бы дереваиные, соошв$т- 
‚ ственно’ менБе. пбхЬ, кае упошребляюшщся при доменныхр 
печахЬ; и должны имБшь поже положене какЬ и при оныхЬ. 
Молоты ‘бываютЪ. различной величины, смошря-но 
упошреблен1ю , кЬ каковому они назначены. ; Самые. боль- 
шие или боевые (Ффииеосрямииег) вЪсомЬ ош 6. до о ценш- 
‚ шнеровЪ, или ошь _ 18 40 22 пудЬ (38); расковочные дол- 
`жны` быишь по ‘крайней м5рЪ вЬб ценшнеровЬ; шфже, кой- 
ми шаянушЬ полосы, ош 2хБ до 4 ХЬ ценшнеровЪ, 
сису Смотря. по нужнымЬ ‘силамЬ к приведен1ю ›ихЪ вЬ 
`движене > надобно. имфшь молоты сЪ шупыми . руко- 
яшками и СЪ рукояшками острыми. Для приведения» пер- 
выхЬ вЬ. движене не шребуешся. великаго количества во- 
`ды, поелику подставка ‘бываешЪ около средины рукоятки. 
_Истонченной конешЪ руколшки послЪднихЬ` служить. В 
подряпию ихЬ < большею скоросп!ю по ‘причинЪ. ихЬ 
тяжести › ‘которая бываешь _ меньше ‚ жы _но удары. вдвое 
сильняе. КЪ приумножен1ю- сей скоросши ы. `кошорая весь- 
ма ‘важна при выптягиван!и желВзныхЬ полосБ. › при `кон- 
ц$ молошовой рукояшки подкладывающьЬ жел5зную бля- 
ху или каменную плиту, на кои сей конець _ `упадаешЬ, 
и кой своею упругоспйю усугубляюшф удары. ^^ __ 
$ и Ва оз. © Пре- 


(33, ВЪ ДаннеморБ молошы бывающф вБсомЬ ош 7 40 оши 
ценшнеровЬ. /ШреберЪ. $ 
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- $ 12. 

Нрежде нежели ‘начнутЪ о переплавляшь ‘чугунЪ . ВЪ 
кричномЪ торн5, надобно набить туго поль онаго муса- 
ромЪ, состояшримЪ изЪ мфлкаго зуголья и пеплу шакЪ, что 
бы сей мусарной подЪ имБлЪ вЪ шолщинЪ своей полови- 

‘ву фуша;. и сл5аозашельно настоящая глубина ‘плавильна- 
го горна должна ‘быть оаЪ 14. 40 16 дюймовЬ; углы горва 
‘надобно нфсколько‘наполнить, дабы по средин$ онаго здБла- 
‚лася лунка ‚› и разплавляюнийся металлЬ ‘вЬ оную  со- 
бирашьвся -могЪ. (39) 


ПослЪ сего кладуть нБсколько кусковьЬ ошЬ прежней 
рабошы осшавиияся на жерло фурмы › а на оные ра 
слишки: разводять огонь И пускающЬ. мхи. 


Если хошяшф химь илипиы | (ЗМанети,) то аако 
власть 'ввицесказанньыхЪ. кускозЪ. вЬ горнЬ., ‘поелику ‘онЪ 
и безЬ сего ‘удобно ее 2 | 


Количесшво расплавляемаго’ ВЬ одинЬ разЪ мешалла , 
не должно превосходить шрехЪ центшнеровЪ. ‚ Обыкновек- 
но кладутЪ онаго вфсомЪь ошЪ двухЬ ценшнеровЪ или ощЬ 
5 406 пудЪ. _ Когда хорошее будешЪ упошреблено уголье 
и сильной произведешся вЪирЪ мфхами ; плавка вЪ три 
“или четыре часа совершается ; если же КЪ плавкЪ упо- 
`шребляющся плишы , шо оная еще скоряе происходишЪ ; 


чБыЬ нарочитое количество ри Не 8 
По 
ГЕ —- ь . р} + Пе ы . 
(39) ВЪ ШшеермаркЬ и КрейнБ прежде переплавки чугуна обжи- 
таютшф оной; но с1е ненужно, если выплавка чугуна вр до- 
‘менной печи здБлана Порядочно. 


заесые 39. 


По совершен1и переплавки и очишен!я надобно оста» 
вляшь слишокЪ (по Нём. фей $5) около часа времени: 
въ горнф, дабы ‘оной’ нфсколько , она, и осшановить 
м мЪховЪ. | 8 Е < 

` Когда’ ‘слишокЬ ссядешся, шо кладущь ‘его ‘подь мо- 
лошЬ и разбивающЪ на два или три ‘куска; которые по 
шомЪ разкаливаютЪ до шЪхЪ‹ порЬ, пока побЪл5юшЪ, и. 
шогда ихЪ `куюшЬ и: ирония в менше. к ре бру- 
_ски или полом, Е ава 

Если очимене ‘здФлано хорошо, шо’ довольно ‘тпокмо: 
вышепомянушые куски раскалить, чшобы ‘ихЪ. ковать 
было можно; но если выплавка изЪ доменной’ печи” учи- 
нена Оо ЗоЧаы, пю должно держащь ‘ихХЬ вБ огнЪ до. 
тЪхЪ порЪ, пока побёлЪюшЬ. | 
- ` Пошребное’ количество’ угля непосптоянно $ ошЪ› 8 да. 
то онаго мФрЪ, содержашихЪ вЪ себЪ 14 футовЬ еле 
бкихЬ, довольно для 100 фуншоваго слишка. 

(40) Угару не. должно. бышь ‘боле какЬ`4 на.100; 


но Се зависишЬ наипаче ошЪ чисшошыь большей или. 
| мень- 


(40) ВЪ ГарыБ- изЬ я центнеров чугуна реа Вььеы 5 ценш- 
неровЪ кованаго желБза. Почши вездБ 85 Швеши изЬ 13 
`НеншнеровЪ - выходишЪ 10 центнеровЪ”кованато желфза. ВЪ 
Лаузницф, МаркЪ БранденбургВ ‚„ вЪ Торгеловв и Барутв 
.8. центнеровЪ, чугуна даютЪ 5 ценшиеровЪ. кованаго желЬзау 
‘и слБдовашельно угару бываешЪ болБе или менфе шреши. 
°Иреберовы собврашя и Ка.перальн.` сочиненйя. Во Франщи 
@ываел утару ‘по крайней мБрБ шрешья. часть. ВЪ Солиинге; 
г МБ угарЪ восходишЪ до шреши; вЪ КенигсброннБ и вЪ .Чюд- 
ви ВигеталЪ де четвершой; вЪ Росс1и почши вездЪ уга- 
ру бываешЪ юкмо зпреть. ВЪ Ейзенфери® ошЪ 12 до, 17 
процениювЪ. Ирдуин. собранфя стр. 209; в. Крайнв то про- 
ценш: Ирдуин. Собр: сир: 209$ вр КрайнВ то процент, Ярсъ 


4:9` а пе: 


рее кор- овны мутиии: и еее ошЪ 

(Ат) оба. 3 о 

<На а для получен!я  возможнаго добраго кована“ 
го из. надобно наблюдашь слфдующее. Фи ёкох 

‚ НадлежитЬ: ‚спусшинь: сокЪ ‘прежде, нежели. вынушь 
слипюкЪ. ‘изЪ торна; а ‘иногда ‹ спускЪ сей. и повторяшь. 
надобно: вапротивЪ. же шого не должно. аЪлать онаго ча-, 
сто, если: желаюшщЪ. получишь ‚ мягкое. и ковкое ` желЪзо. ; 
поелику на шакой конецЪ потребно , чию бы. слишокЪ, 
имБлЬ всегдас надлежащее количество горючести ‚будучи 
вЪ горн$, и чшо единсшвенною причиною бываешЪ, ковко-- 
сши и вязкосши жел$за: изшакЪ чБиЪ боле. бываещЪ. 
горючести вЬ_мешаллф , о игЬМЬ мягче. оный. бываетЪ , . Но. 
однакожЬ количесшво оныя не должно” бышь сБлишкомЪ,: 
дабы огньмогЪ. очисшить ‚посшороннйя пла вредныя ко- 
вкосши. Сок долженЪ бышь плывучь и чистЪ.. 

Для увеличивая очишентя отЪ >. ‚времени. до времеви. 
бросаюшЪ во ‘огонь обозженной кварцЪ, ОТАН а иногда 
шолченой ‘извесшковой ‘камень. быв 25 он 

‚Если огонь будешЬ с лишкомЪ силенЪ ; что можно 
узнашь по пламени и по черному дыму; тогда надле- 
жишЪ бросать ВЪ оной мешаллические отарки или сша- 
рое: желЗзо. ы 5 

Часто должно ‘м$шашь растопляющейся чугунЪ ; на- 
правляшь-вЪшерЬ и огонь СЪ шочносп!ю и прыскашь на 


уголье воду, чтобы. чорний, на орел: силу огня. 
‹ Когда 


стар. 105 вЪ Жене около шреши, ЯрсЪ стр. Я вЪ 
_Графствв .Лорвигь вЪ Норвеги.25 процентовЬ, ЯрсЪ стр. 282. 
(41) ГергараЪ в Ярсовожь Путешеств: стр.‘ 72т. 


нежен | 3 4 


"сея Котда узнано будешЪ, что: довольно: нашопилося.. мег 
шалла, шо должно желБзнымЬ `ломомЪ : пробить; оной ‘до’ 
_Янали` оскресшь около ст яЪ, чтобы шмЪ ошдфлитшь оной 
ошЪ сихЬ и собрать его вЪ. одинЬ, слитокр, 
| к :0513 } ит 

“о ^`Для растягиващя. частей. слишка: (по` Нм: `Фбесёеи , 
ЗУеен вынушаго изЪ, горна, и для достшавлентя имЬ ораз- 
личныхЬ видовЬ, надобно: ихЬ. сперьва - раскалишь- вЪ; ару- 
РОМ - меньшемьЬ ‹горнЪ-- (546 6ехо). Каленег иногда. почтребно 
- до побЪленя. Чтобы получишь мягктя и ковк я: полосы, - 
надлежишь бишь молошами, со всевозможною скоросшйю; | 
угарЪ при. ‘ссй -рабошЪ не долщенЪ авеаоеходи ть, ощЬ, ‚двухЪ 
40:4 хЪ фуншовЬ: уголья древесные ‚и при сей рабош$ гораздо 
бываютЬЪ. ‚лучше прочихЬ ; хошя вЪ прошчемЪ можно шШя- 
нушь желЪзо при помощи каменнаго ‘уголья или шорфу. (42) 
| Кованное жел$зо обыкновенно раздЪляюшь ва два 
сорта 5 на желфзо долодно-лоикое и жел$30 калено-ло.и- 
а Н | .з наноя 
= Жел$зо холодно-ло.икое узнать можно потому, чо. 
6 разлоиЪ онаго бываютЪ искры крупныя и блесптявия } 


й если поведешь по немь. ‚рукою, шо кажешся итероховаз 
Е шымь, 


—— 


(42) ВЪ Янги, Франши ,; зЪ СолингенЪ и проч. куюшЪ же- 
лфзо при помощи землянаго уголья; да и вЪ @теермарк®› на- 
`°чали упошреблять оныя <Ъ великою выгодою. Можно ‘Чтак- 

: же употреблять оныя и при переплавкБ чугуна; но сказать 

` зравду, древесное уголье ‘гораздо бываешЬ лучше, если шокмо 

— ВЪ довольномЪ количеств о имфбть оное можно. Шри жжени 
шорфа куюшЪ и вышягиваютЪ желБз0 во многих мБешахЪ, ме- 
жду ‘прочим и вБ С: Галл вЬ ШтеериаркЪ. Ферберъ 
стр. 315. 2%: Их 


звымЪ ;>оно’мало противится огню, и не можешь. ры 
жашь великаго жара, но вЪ ономЪ згараешЪ, В 

Руды содержания вЪ. себЪ мало горючести: ан 
обыкновенно таковое жел$ зо; если: ве ии небудешЬ 
м во время обработшован!я его.’ 

_Жел5зо0 калено-ло.мкое весьма гибко. и ковко, когда оно 
холодно; ио когда его раскалятр до шого , чшо оно здЪ» 
лаешся` болЪе краснымЪ, нежели вишни; шо иногда ломаеше 
ся оно посрединБ: самой полосы, а рекой подЪ ат 
выми т (43) _ ие. Я 
| $ 14 

Мягкое жел$зо познаешся чрезЪ шо, когда’ ВБ ошлое 
мБ имЪешЪ сизой цв; оно ковко` и Холодное и удобно 
берептЪ. его пила ; но ‘будучи аи не имфешЪ шакого 
лока й блеску. | | 

Самой. надежвЪйпий знакЪ, что тело _ хорошо вы 
ковано › есть шошЪ, ета до половины разсЪчен- 
ную можно совсбмЪ согвушь вЪ двЪ часши шакЪ, чшо при 
семЪ согнуийи она не переломишся, ИзЪ наилучшихЪ сор- 


мовЪ сего желза. зянушь самую ее проволоку и 
ден мо- 


(43) Г. БоантЪ утверждалЪ; чо сти два свойства зависятЪ или 
ошф мышьяка ‘или ошЪ. сфры;, кислоша мышьяковая , говорятВ 
он5 , причиняешр вф желЬзБ ломкость в холодномЬ состшоя- 
ни онаго ‚ а кислота сБрная вЬ раскаленномЬ. Но не опровер- 
тая далБе сего мия назБрно ушверждашь можно по , 
что доброта или худоба желБза. зависишЬ особливо ошЪ обра- 
ботывания Онаго ;. и чшо шо’ и другое желБ6зо можно произ- 
весть чрезЪ. обработиыван1е на заводахЬ. „4Бян: Шведск: 
Чкад. Часш. 13, сшр. 212. а 
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можно его разбивашь вЪ листы сшоль же шонвТе; ‹какЪ 
‚мочшовая бумага. (44) о Алые вк 
$ 15. 

_ До сего дня лучшее жел$зо выходишЪ изЬ вели 
причиною шому, какЪ я уже сказалЪ выше, не желзныя, 
руды ‚но образЬ обрабошываня ихЪ. Но какЪЬ сш. премы 
не составляющЪ сущесшва самыхЪ рудЬ, шо безЪ сумн5н!я 
и вЪ РосСи можно выковывашь столь же хорошее жел$зо, 
какЪ и вЪ Швеи; и я сочшу себЪ за особливое шаспие, 
если <1е мое сочинене на шаковой конецЪ полезно быть 


можешЪ. 


бат Нфкшо ЕкержаниЪ разбивалЪ желБзо 1793 года вЪ Сшок- 

* гольмБ вЬ шоль шонюе и гладке листы ‚ что можно. было. 
изЬ оныхЬ дБлашь весьма хоропия обои. Въдо-мости Берлин- 
ск1я 1993. | 
ВЪ Вендгофен$ вЪ Ивстр1и адБлающЪ столь малые изЪ же- 
лЪза крючки, что ценшнерф оных и по 80; 200 
тульденовЬ. 


АЕБ 


